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Redispergierbares Kunststof f pulver und Verfabren zu seiner 

Herstellung 



Die. Erfindung betrifft redispergierbare Kunststoff pulver und 
ein Verfahren zu ihrer Herstellung durch Verdiisen ihrer Die-< 
persion in einem HeiBluf tstrom. 

Die bisher bekannten MaBnahmen zur Verhinderung des Zusammen- 
backens von Kunststof fdispersionspulvern relativ niedriger 
Erweichungstemperatur durch Zusatz von Scbutzkolloiden zu de- 
ren wassrigen Dispersion verschlechterten in unerwiinschter 
We.ise gewisse Eigenschaf ten dieser Produkte. Der ebenfalls 
bekannte und hauf i-g mit gutem Erf olg praktizierte Zusatz von 
inerten Stoff en zu den Dispersionen vor der Trocknung ftihrt 
bei Kunststoff pul vera nur dann zum Erf olg, wenn diese Stoff e 
in relativ groBen Mengen zugesetzt v/erden. Hierdurcb -werden 
aber die Eigerischaf ten der Kunststoff pulver dahingehend ver- 
andert bzw* abgeschwacht , daB z.B, unverhaltnismaBig hohe 
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Kunststoffmengen nbtig sind, um die gewunschten Effekte zu 
erreichen. Derbei bestimmten Anwendungsbereichen durch den 
Kunststoffzusatz erzielbare Vorteil steht dann nicht mehr in 
einem annehmbaren Verhaltnis zum erf orderlichen Aufwand. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, diese Nach- ' 
teile zu Uberwinden und ein Kunststof fpulver herzustellen, 
dessen Eigenschaf ten durch den Trocknungsvorgang der als Aus- 
gangsprodukt vorliegenden Dispersionen auf wassriger Basis 
unverandert erhalten bleiben. 

Gelost wird diese Aufgabe erf indungsgemaB durch ein in wass- 
rigem System redispergierbares pulverf ormiges Polymeres, wel- 
ches durch einen Gehalt von 1 bis 20 Gew.-#, bezogen auf die 
Polymermenge , an wenigstene einem wasserloslich'en, sulf onsaure- 
Oder sulfonatgruppenhaltigem Kondensationsprodukt eines ein- 
oder raehrkernigen aromatischen Kohlenwasserstoffs und Fonn- 
aldehyd gekennzeichnet ist. 

Die Herstellung der erf indungsgemSfien redispergierbaren pul- 
verf ormigen Polymeren erf olgt durch Zusatz der Sulf onsaure- 
oder Sulfonatgruppen enthaltenden Kondensationsprodukte in 
einer Menge von 1 bis 20 Gew,-#, bezogen auf den Eeststoff- 
anteil, zu den Kunststoff dispersionen und anschlieflendes Zer- 
staubungstrocknen. 

Der erfindungsgemafle Zusatz an sulf onsaure- oder sulfonat- 
gruppenhaltigen Kondensationsprodukten auf Basis aroniatischer 
Kohlenwasserstoffe und Pormaldehyd verhindert wirksam das Ver- 
kleben der Kunststoff pulver wahrend des Herstellungsprozesses 
beim Trocknen und erhSht auBerdem die Lagerf Shigkeit des Pro- 
duktes, so daB die Redispergierbarkeit Uber lSngere Zeitraume 
gewShrleistet bleibt und das Pulver in einem f reif lieBenden 
Zustand erhalten wird. 
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Daneben zeigt sich als weiterer tiberraschender Effekt, da8 
erfindungsgemSBe sulfonsaure- oder sulf onatgruppenhaltige 
Kondensationsprodukte- enthaltende Kunststof f pulver als Zu- 
satzmittel fiir hydrauliBche Massen betrachtliche Verbeese- 
rungen der Druck- und Biegezugfestigkeit dieser Massen be- 
wirken, verglichen -mit solchen hydraulischen Massen, die 
Kunststoffpulver ohne derartige Zusatze enthalten. Zusatze 
der erf indungsgemafi erhaltenen Kunststoffpulver erhbhen also 
entweder die Pestigkeitswerte der erharteten Massen bei glei- 
Cher Z.usammensetzung oder fiihren zu E.ihsparungen an hydrau- 
lischem Bindemittel in der Masse bei gleichbleibender Pestig- 
keit. 

Bevorzugt werden die sulfonsaure- oder sulf onatgruppenhaltigen 
Kondensationsprodukte der Polymerdispersion in Form einer 
wassrigen Lbsung zugemiecht und anschliefiend wird dieses Ge- 
misch einem Zerstaubungstrockner aufgegeben. 

Bevorzugt werden im Rahmen der Erf indung als vrasserlosliche 
Kondensationsprodukte solche auf Basis von sulfonierten aro- 
matischen ein- Oder mehrkernigen Kohlenwasserstof f en, die durch 
OH-Gruppen und niedrig-Alkylgruppen mit bis zu 4 Kohlenstof f en 
substituiert sein kbnnen, wie z-B. Phenol, Kresol, Naphthalin 
oder Naphthol, welche mit Pormaldehyd umgesetzt wurden. Be- 
sonders bevorzugt werden die Alkalisaize derartiger Sulfonate. 
Es kbnnen jedoch auch Salze anderer Metalle, insbesondere Erd- 
alkalisalze und die freien Sauren selbst sowie Gemische davon 
verwendet warden. 

Die erf indungsgemaB verwehdeten Kondensationsprodukte sind be- 
kannt und im Handel erhaltlich. Sie sind verhaltnism&Big nie-^ 
dermolekular. Besteht der zugrunde . liegende Kohlenwasserstof f 
z.B. aus Phenol, so laflt sich das Kondensationsprodukt durch 
nachstehende allgemeine Pormel wiedergeben: 

* 
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In analoger Weise laBt sich ein derartiges. Kondensations- 
produkt auf Basis von Naphthalin durch folgende allgemeine 
Eormel darstellen: 




SOjMe 



CH, 




S0 3 Me 



H 



n-1 



In den obigen Formeln bedeutet n die Gesamtzahl der aromati- 
schen ein- oder mehrkernigen Kohlenwaeserstoff atome und Me 
Wasserstoff oder eine Valenz eines ein- oder mehrwertigen 
Metalls, also z.B. ein Alkalimetall, eine halbe Valenz eines 
Erdalkalime talis, ein Drittel Valenz eines Erdmetalls usw. 
Wesentlich ist, daB Me nur ein solches Me tall sein kann, wel- 
ches ein wasserlosliches Salz bildet. 

Die im erfindungsgemaBen pulverf brmigen Polymeren verwendeten 
Kondensationsprodukte lassen sich beispielsweise durch Konden- 
sation der entsprechenden Sulf onsaure f z.B. Naphthalinsulf on- 
saure, mit Formaldehyd im sauren pH-Bereich und nachtragliche 
Neutralisation mit Metallhydroxyden, Carbonaten oder dgl. er- 
halten. Die Herstellung 1st beispielsweise bekannt aue der 
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deutschen Of f enlegungssehrif t 2 007 603, der deutschen Piatent- 
schrift 1 238 831 und der deutschen Auslegeschrif t 1 246 507* 1 
Die erf indungsgemaSen redispergierbaren pulverf or migen Poly- 
meren konnen neben den oben beschriebenen Kondensationspro- 
dukten auch andere bekannte Zusatzmittel fur polymere Kunst- 
stoffpulver enthalten, wie beispielsweise Polyvinylalkohol f 
Cellulosederivate » Kasein oder Inertstoffe wie Kaolin, Kreide, 
Silikate und Kieselsaure* Die Mengen derartiger Zusatzmittel 
konnen im allgemeinen zwischen etwa 5 und etwa 50 Gew.-??, be- 
zogen auf das pulverf ormige Griindpolymere f ' betragen. Derarti- 

■ 

ge Zusatze konnen dem erf indungsgemaBen redispergierbaren pul- 
verf ormigen Polymeren vor der Spruhtrocknung oder danach zuge- 
setzt werden. 

Beispiele fur pulverf ormige Polymere, die im Rahmen der Erf in- 
dung in betracht kommen, Bind Polyvinylacetat, Polyvinylpro- 
pionat , Polyvinylchlorid , Polyvinylidenchlorid , Polyvinyl- 
laurat sowie deren Mischpolymerisate allein oder in Kombina- 
tion mit Athylen und Polyacrylaten. 

• • 

-Die pulverf ormigen -Polymeren liegen bei Hers tellung des er- 
f indungsgemaBen Produktes als Dispersionen in einer dispersen 
Phase auf Basis Wasser vor* Die Konzentration derartiger Dis- 
persionen kann in weiten Grenzen schwanken und liegt im allge- 
meinen zwischen etwa 5 und 60 Gew.-#, vorzugsweise zwiBchen 
etwa 30 und .60 Gew.-#. Durch den erf indungsgemaBen Zusatz des 
Kondensationsproduktes wird die Redispergierbarkeit der Kunst- 
stoffe nach dem Trocknen verbessert, gleichgiiltig, wie die 
fair die Trocknung eingesetzten Dispersionen hergestellt wurden. 
Die Trocknung selbst erfolgt bei Temperaturen, die unter der 
Erweichungstemperatur des dispergierten Polymerpulvers liegen. 

Das ;erf indungBgemafie redispergierbare pulverf ormige Polymere 
eignet sich besonders als. Zusatzmittel fur hydraulisch abbin- 
dende Mas sen wie -beispielsweise Beton-, Mortel- und GieSmassen, 
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Fliesenkleber, Spachtel- und Estrichmassen. Durch den Zusatz 
des erfindungsgemSBen Mi ttels werden insbesondere Verbesse- 
rungen in der Druck-, Haft- und Biegezugf estigkeit erreicht. 

Das folgende Beisplel erlSutert die Erfindung waiter. 
Beispiel 

i 

I 

a) Eine Kunststoff dispersion mit 50 Gew.-?S Feststoff gehalt 
auf Basis eines Polyvinylacetat-Homopolymeren wurde in einem 
Zerstanbungstrockner mit Zerstauberscheibe spruhgetrocknet. 
Der verwendete Trockner hatte eine Was server dampfung von 
350 kg/h. Der Austrag des Trockengutes erfolgt iiber Doppel- 
pendelklappen . 

Der Austrag des sprttngetrockneten Produktes an den Doppel- 
pendelklappen liegt bei 15 # des eingesetzten Peststoffes. 
Der iiberwiegende Teil klebt an den Wandern des Trockners. 

b) Der gleichen Dispersion wie in a) .werden 15 Gew.-?S, bezogen 
auf den Feststoff gehalt der Dispersion, eines Naphthalinsul- 
fonsSure-Formaldehyd-Kondensationsproduktes in Form einer 
20-#igen wMssrigen Lbsung zugesetzt. Unter Verwendung der 
gleichen Vorrichtung wie unter a) beschrieben werden 95 % des 
eingesetzten Feststoffes ausgetragen. Das erhaltene Produkt 
laBt sich durch einfaches Anriihren mit Wasser gut redisper- 
giereh. . 



60 9816/1001 



24 4 5.8 13 



- 7 - 

• • • 

r 

i 



p. atentansprtiche 



1 # In wassrigem System redispergierbares pulverf ormiges 
Polymeres, gekennzeichnet durch eixien Gehalt von 1 bis 20 Gew.-# 
an v/enigstens einem wasserloslichen, sulfonsSure- oder sulfo- 
natgruppenhaltigen Kondensationsprodukt aue ein- oder mehr- 
kernigen aromatischen Kohlenwasserstof f en und Pormaldehyd-r 

2. Verfahren zur Herstellung des pulverf ormigen Polymeren 
von Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafi der Dispersion 
des pulverf ormigen Polymeren das Kondensationsprodukt in einer 
Menge von 1 bis 20 Gew.-?£ f bezo.gen auf den Feststof f anteil, 
zugesetzt wird und die erhaltene Mischung der Zerstaubungs- 
trocknung unterzogen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , dafi 
das Kondensationsprodukt in Porm von Alkali sulf onat en zuge- 
setzt wird. 

• * 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daS 
ein Kondensationsprodukt auf Basis von Naphthalin verwendet 
wird • 

» • 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Dispersion vox dem Trocknen Polymere 
vie Cellulosederiyate, insbesondere Methylcellulose oder 
Hydroxyathylcellulose, oder Inertstoffe zugesetzt werden. 

6. . Verwendung eines redispergierbaren pulverf ormigen Polyme- 
ren gemaB Anspruch 1 als Zusatzmittel fur hydraulische Massen. 
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